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Composition de cirage anhydre sous forme liguide !k base 
de solvants* 



5 La presenhe invention concerne une nouvelle 

composition de cirage sous forme liqaide, sans eaa a 
base de solvants. 

Les cirages connus actuellement dans I*Stat de 
la technique se presentent sous trois formes s 

10 solidsr cr^meuse, liquide* 

Les cirages solides, generalement conditionnSs 
en boites, presentent I'avantage de ne contenir que des 
cires et des solvants,' lis presentent cependant 
1» inconvenient de s'appliquer dif f icilement et d*une 

15 maniere irreguliere sur le cuir, du fait quails 

necessitent I'emploi d*une brosse ou d'un tissu. Le film 
depose sur le cuir prSsente une mauvaise repartition da 
produit et confere au cuirr apr^s cirage, un aspect peu 
esthetique. 

20 Les cirages cremeux sont plus faciles & 

l*emploi que les cirages solides. lis sont generalement 
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conditionn^s en tube. Du fait quUl se pr^sentent sous 
forme d'lmulsions agueuses huile-dans-eau ou eau-dans- 
httile, ils contieiment une grande gaantitS d'eau. 

Les cirages liquides de I'Stat de la technique 
8ont plus faciles d'eaploi que les cirages solides. lis 
sont conditionn^s en flacons monis d'applicateur et sont 
a base d'Snulslons de resines auto-brillantes et/ou 
d'Sikulsions de cires. Ils pr^sentent 1 * inconvenient de 
contenir une trop forte proportion d*eau. 

La demanderesse a decouvert de mani^re 
surprenante une nouvelle composition de cirage sans eau 
sous forme liquids h base de solvants. 

Les compositions conforroes k 1» invention 
peuvent Stre facileroent reparties sur le cuir par tout 
moyen adapte a 1 'application des produits liquides. 
Elles perroettent, contrairement aux cirages solides de 
I'art anterieur, le depSt sur le cuir apres leur 
application d'un film homogener regulier et uniforme et 
de conferer au cuir^ apris cirace, un aspect net et 
brillant. 

L'objet de la presente invention consiste en 
une composition de cirage sous forme liqnide, ne 
contenant pas d'eau, et constitute de cires, de solvants 
organiques appropries et d'un agent fluidifiant, anti- 
thixotropique. 

Do autre objet de 1» invention est un procSdS 
de preparation des compositions conformes k 
1' invention. 

Les compositions conformes k 1' invention sont 
caracteristes essentiellement par le le fait qu' elles 
sont anhydres et qu* elles se presentent sous la forme 
d'une dispersion de cire dans un solvant organique 
comprenant au mo ins : 

- a) environ 5 a 40% en poids, de preference 
environ 15 a 25% eri poids de cire j 
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b) environ 59,9 a 90% en poids de preference 
environ 74,5 a 83% en poids d*iin solvant organigue de 
ladite cire. 

c) environ 0,1 h 5% en poids, de preference 
environ 0,5 ^ 2% en poids d'on agent fluidifiant, 
anti-thixotropique; les pourcentages en poids etant 
determines par rapport au poids total de la composition. 

Les aires atilisees conformement ^ la presente 
invention sont de preference constituees d*ane cire ou 
d*un melange de cires choisies parmi les cires vegetales 
telle qoe la cire de Carnaaba, la cire de Candelilla ou 
la cire d 'Alpha ; parmi les cires aniroales telle que la 
cire d'abeille ; parmi les cires roinerales telle que la 
cire de Kontan brute et ses derives raffines sous leurs 
diverses formes ; parmi les cires synthetiques telles 
que les cires microcristallines, plastiqiies et 
paraf f iniques. 

On utilise, de preference, un melange de cires 
choisies parmi les cires microcristallines plastiques ^ 
point de fusion inferieur h SO*C et les cires ester k 
point de fusion super ieur & 90 *C, issues de la cire de 
Kontao. 

Ces melanges de cires particuliers peuvent en 
outre ccMDporter au moins une cire paraffinique de point 
de fusion compris entre 50 et 62*C. 

Dn melange de cires preferentiel, confbrme & 
1* invention, est constitue : 

a) d' environ 2 a 20% en poids, d*une cire 
microcristalline plastique de point de fusion inferieur 
a 80*C. 

b) d 'environ 10 a 30% en poids, d*une cire 
ester issue de la cire de Kontan, de point, de fusion 
compris entre 90 et 95*C et d'indice de saponification 
compris entre 105 et 125; 

c) d "environ 5 a 20% en poids, d*une cire 
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ester issue de la cire de Montanr de point de fusion 
sup^rieur k 95*C et d'indice de saponification compris 
entre 80 et 100; 

d) d 'environ 10 & 30% en poids, d'one cire 
paraffinique de point de fusion compris entre 50 et 
62*C. 

La quantity de cire ester de point de fusion 
super ieur a 95 *C, dans Xe melcuige dSfini ci-dessns, sera 
d^ennin^e de mani&re h ce que le melange final conserve 
son aspect fluide, apr^s ref roidissement li temperature 
ambiante • 

La gualite et la quantite de la cire 
paraffinique du melange d^finies ci-dessus, seront 
determin^es en fonction de la viscosite finale souhait^e 
celle-ci variant selon les colorants et/ou pigments 
utilises dans la composition des teintes souhait^es. 

. Le melange de cires conforme a 1* invention 
peut contenir en plus une cire animale du type cire 
d'abeiller de maniere a renforcer le pouvoir brillant du 
film sec, apres application. Cette cire animale est 
pr4sente dans des proportions allant jusqu'k 15% en 
poids par rapport au poids total de melange de cires. 

On melange de cires plus particulierement 
pr^fer^ selon la pr^sente invention est constitue; 

a) d 'environ 0,2 It 5% en poids, d'une cire 
microcristalline S point de fusion inf4rieur & 80*C; 

b) d 'environ 1 a 7% en poids, de cire ester Si 
. point de fuaior^ compris entre 90 et 95'C; 

c) d'environ 2 ^ 9% en poids, decire ester a 
point de fusion sup4rieur a 95*C; 

d) d'environ 2 a 9% en poids «; de cire 
paraffinique h point de fusion compris entre 50 et 62*C; 

e) d'environ 0 a 3% en poids, de cire 

d'abeille; 
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les pourcentages en poids £tant exprim^s par rapport aa 
poids total de la composition. 

Les solvants organiqoes utilises confonnement 
a la presente invention spnt choisis parmi les solvants 
ou melanges de solvants des cires, non . agressif s 
via--&<-vi8 des cttirs et pr^sentant un int'ervalle de 
distillation sensiblement compris entre 100 et 200 *C« 

On niSlange de solvants particulierement 
pr££6r£r conforme & 1* invention, est constitue d 'environ 
50 ^ 85% en poids de Khite Spirit et d*environ 15 h 50% 
en poids d'essence de T^r&enthine par rapport an poids 
total du melange de solvant. 

On d^finit le lihite Spirit comroe liguide 
incolore, de £aible odeur, gai, dans la distillation 
fractiono£e des pStroles bruts, passe de 150* & 210*C« 

Les compositions de cirage confdnnes a 
1* invention contiennent des agents fluidifiants 
anti-thixotropiques gai ont pour £onction d^Sviter la 
cristallisation tridimensionrielle des cires dans les 
solvants. 

lis sont choisis parmi les composes organigues 
pr^sentant une chaine carbon^e de 12 & 22 atones de 
car bone et contenant an moxns une double liaison 
£thyl4nique. 

On utilise de preference les acides gras en 
C15--C22 pr^sentant au moins one double liaison 
£thyl£nique telle que l*acide ol^ique, l*acide 
linol^ique, I'acide linol£nigue. 

Les compositions conformes 2k 1' invention 
pejvent contenir egalement des colorants et/ou des 
pigments traditionnels dans le domaine des cirages 
choisis en fonction des teintes souhait^es. 

Les colorants .utilises con£onr.£ment h la 
presente invention sont solubles dans les corps gras et 
sont choisis de pr^fSrence parmi les colorants mono- ou 
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diazolques non sulfones et les colorants derives de 
1 ' anthragainone • 

Les pigments utilises selon I 'invention se 
pr£sentent sous forme de p&tes contenant un pourcentage 
important de pigments finement broy^s dans une r^sine 
glycerophtaligue longue en huile. 

Un procSde de preparation de la composition 
conforme k 1* invention consiste essentiellement s 

1*) & faire fondre la on les cires avec one 
partie du ou des solvants a une t&npSrature de I'ordre 
de 100 a 110*C; 

2'') apres la fusion complete, a introduire, 
sous agitation mod^ree, le reste du ou des solvants et 
1* agent anti-thixotropique? 

3*} apres ref roidissement le plus rapide de 75 
k 40*C, a iacorporer, sous agitation, les pigments et/ou 
les colorants utilises selon la teinte souhaitee. 

Les compositions telles que definis ci-dessus 
peuvent se presenter sous differentes formes d'emballage 
telle que des pots en verre, des flacons plastiques, des 
Sponges ou des dispositifs aerosols* Biles peuvent etre 
appliquSes sur le cuir par tous les moyens traditionnels 
adaptes aux produits liqaldes tels que les pinceaux, les 
doseurs en mousse, les generateurs d 'aerosols, les 
tissus imprSgn^s, etc... 

Les exemples qui suivent servent illustrer 
la presente invention sans toutefois presenter de 
caractere . limitatif • 
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EXEMPLB 1 

Cire OM (cire ester) 

Point de fusion 86/93*C 

Indice d'acide 20/30 

Indice de saponification 105/125 

Density 1,00 it 1,02 

Cire MZCROFLEX K4 

(cire microcristalXine plastigue) 

Point de fusion 72*C 

Density 0,8 

Cire PL (cire ester) 
Point de fusion 95/105 *C 
Indice de saponification 80/100 
Indice d'acide 35/45 
Density 0,99 h 1,01 

Cire PARAPPIME 54/56 
Point de fusion 54/56 *C 
Density 0,8 
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6,0 g 



IrO 9 



3#0 9 



6,0 9 



Acide oleique 

Essence de Terebeiithine 

Khite Spirit 



0,9 9 

25.0 9 

58.1 9 
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EXEMPLE 2 

Cire MICROFLEX H4 2,0 9 

Cire OH 3,0 9 

Cire FL 6,0 9 

Cire d*abeille 1,0 9 

Point de fusion 62/66*C 

Indice d*acide 18/22 

Inidce de saponification 92/102 

Density 0,97 



Cire PARAFFINE 54/56 

Acide oleique 

Essence de lerebenthine 

tthite Spirit 



4,0 9 

1,0. g 
20,0 s 
63^0 g 
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REVEKDICATIOKS 

1. Composition de cirage sous forme liqoide 
caract^ris^e par le fait gu'elle ne contient pas d'eau 
et qa'elle comprend aa noina une cire dans un solvant 
organiqae appropri^ en presence d'on agent fluidifiant 
anti-thixotropigae • 

2. Cc^nposition de cirage selon la 
revendication 1 caracteris^e en ce gu'elle se presente 
sous la forrae d'une dispersion de cires dans un solvant 
organigue appropri^ ccHnprenant z 

a) environ S a 40% en poids, de pr^fSrence 
environ ^S h, 25% en poids de cire; 

b) environ 59,9 a 90% en poids, de prSf^rence 
environ 74,5 a 83% en poids d'an solvant organigue de 
ladite cire; 

c) environ 0,1 k 5% en poids, de pr^fSrence 
environ 0,5 a 2% en poids d'un agent fluidifiant 
anti-thixotroplqiae, les pourcentages en poids £tant 
exprim^s par rapport aa poids total de la composition* 

3* Cooiposition selon la revendication 2, 
caract^risee par le fait que la cire est choisie parmi 
les cires vSg^tales, animales, minS rales ou synth^tigues 
oa leurs melanges. 

4. Composition selon la revendication 3, 
caract^risSe par le fait que la cire est choisie parmi 
la cire de Candellila, de Carnauba, d 'Alpha; la cire de 
Kontan ou ses derives raff in^s; les cires micro* 
cristallines, plastigues et paraff iniques ou leurs 
melanges. 

5. Composition selon la revendication 3 ou 4, 
caract^ris6e, en ce que ladite cire est constitute par 
un melange de cires choisies parmi les cires 
microcristallines plastigues & point de fusion inferieur 
a 80 *C et de cires ester a point de fusion sup^rieur a 
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90*C/ issues de la cire de Montan. 

6. Composition selon la revendication 5, 
caract^risSe en ce que le melange de cires contient en 
outre au moins one cire para£finique de point de fusion 
conpris entre 50 et 62 *C et ^ventuelleaent one cire 
animale. 

7. Composition selon la revendication 6, 
caracterisSe en ce que le melange des cires r^pond la 
formulation suivante exprim^ en pourcentage pond6ral 
par rapport au poids total du mSlange de cires s 

- environ 2 ci 20% en poids d'une cire 
microcristalline plastique de point de fusion infSrieur 
h 80*C? 

- environ 10 & 30% en poids d*une cire ester 
issue de la cire de Montan de point de fusion compris 
entre 90* et 95*C et d*indice de saponification compris 
entre 105 et 125; 

- environ 5 a 20% d'une cire ester de point de 
fusion super ieur a 95 'C et d'indice de saponification 
compris entre 80 et 100; 

- environ 10 a 30% en poids d*une cire 
paraffinique de point de fusion ccmipris entre 50 et 
62*C? 

• environ 0 a 15% en poids de cire d*abeille* 
8* Composition selon la revendication 5, 
caracteris^e en ce que le melange des cires r^pond & la 
formulation suivante exprim^e en pourcentage pond^ral 
par rapport au poids total de la composition : 

- environ 0,2 a 5% en poids d'une cire 
microcristalline classique de point de fusion inf^rieur 
a 80*C; 

- environ 1 a 7% en poids de cire ester de 
point de fusion compris entre 90* et 95 ^C; 

- environ 2 a 9% en poids de cire ester de 
point de fusion superieur & 95 *C; 
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environ 2 a 9% en poids de cire para££inigae 
de point de fusion compris entre 50 et 62*C; 

- environ 0 3% en poids de cire d'abeille. 

9. Composition selon l*une quelcohgue des 
revendications 1 k 8, caractiris^e en ce qae 1* agent 
anti-thixotropique est un compost organique comportant 
une chaine carbon^e de 12 a 22 atomes de carbone et an 
noins une double liaison ^thylenigue. 

10. Composition selon la revendication 9r 
caract£ris^ par le fait que 1' agent anti-thixotropique 
est const itu4 par un acide gras contenant de 16 22 
atones de carbone. 

11. Composition selon l*une quelconque des 
revendications 1 a %0, caract£ris£e en ce que le melange 
de solvants pr^sente un intervalle de distillation 
sensibleinent compris entre 100 et 200* C. 

12. Composition selon I'une quelconque des 
revendications 1 a 10, caracterisee par le fait qa'elle 
contient en plus des colorants et/ou des pigments 
utilises selon la teinte choisie. 

13. Proc£d£ de preparation d*une composition 
selon I'une quelconque des revendications 1 a 11, 
caracterise en ce que l*on fait fondre la ou les cires 
avec une partie du ou des solvants a une temperature de 
100 a IIO^C, qu'apr^s la fusion complete on ajoute le 
reste du ou des solvants ainsi que 1* agent anti- 
thixotropique avant de procSder 2^ un ref roidissement le 
plus rapide possible. 

14. Procede selon la revendication 12,. 
caracterise en ce que les colorants et/ou les pigments, 
sont introduits dans la composition a une temperature ne 
depassant pas 40*C. 

15. Precede de traitement des cuirs 
caracterise par le fait que I'on applique sur le cuir 
avec les moyens utilises habituellement dans le domaine 
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des cirages poar les produits liquides, one composition 
selon I'ane qaelcongae des revendications 1 a 12. 



